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Zusammenfassung 

Die Erflndung betrifft ein Dentalmateiial, das mindestens eine Substanz enthalt, 
5 dereh bakteriostatische und/oder bakterizide Wirksamkett in GegenWart Intraoraler 
Mikroorganismen ausgebildet wird. 

Femer betrifft die Erflndung die Verwendung einer Substanz, derien bakteriostatische 
und/oder " bakterizlde Wlrksamkelt In. Gegenwart Intraoraler Mikroorganismen 
1 o ausgebildet wird zur Herstellung eines Dentalmaterials. 
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Dentalmaterial mit bakterlostatischen und/oder bakteriziden Substanzen 

Die ErRndung betrifft ein Dentalmaterial. mit bakteriostatischen und/oder bakteriziden 
Substanzen. Femer- betrifft die Erfindung die Verwendung von bakteriostatischen 
und/oder bakteriziden Substanzen zur Herstellung von Dentalmaterialien. 

5 ' ' • 

[jj Dentalmaterialien mit unterschiedlichen Wlrkstoffzusatzen, die antimikrobielle bzw. 
. bakterlostatisohe und/oder bakterizide Eigenschaften aufwelsen, sind bekannt. 

So wird in der EP 0 674 896 B1 eine Dentalmasse aus Kunstharzen beschrieben, 
10 die eine Quartemar-Ammoniumverbindung enthait, die keimtdtende und 
bakteriostatische Wirkung hat und ein Gemisch von atheriechen Olen mit Minzol, 
Eukalyptusdl und Bergamotol enthait Nachteilig an dieser Dentalmasse ist der 
charakteristleche Geruch, der auf deh Zusatz der atherischen Ole/ZurOck^ufQhren 
ist. Wetterhin wird der Einsatz von quartaren Ammoniumverbindungen aufgrund der 
15 mit diesen Substanzen verbundenen uherwQnschten Wirkungen In Dentalmassen 
und der Tatsache. dass dieser Materialfen zum dauerhaften Verbleib. im Mund des 
Patienten gedacht sind, von Fachleuten teilwelse abgelehnt 
• . - * . /. *'. 1 ■ - • 

Weiterhln ist die Verwendung der antimikrobiell wlrksamen Substanzen Taurolidin 
20 sowie deren Metabolit Taurultam gegen Parodontose in Form einer SpullSsung aus 
. der DE 26 28 265 C2 bekannt. 

in der WO 98/48766 1st ein Dentalmaterial offeribart, das ale antimikrobielle 
Substan2 2 l 4,4 , -Trichloro-2 , -hydroxydiphenylether (Triclosan) enthait. Die 
25 Verwendung dieser Substanz als Zusatz in Dentalmaterial bewirkt eine zeitlich 
begrenzte antimikrobielle Wirksamkeit, da das Triclosan in Abhangigkeit von 
Anfangskonzentration und Speichelfluss aus dem Material herausgeldst und 
abtransportiert wird. 





— . — , — — : ■ — H s — 7 ! : : 
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Es istidaher eine Aufgab© der vorliegenden Erfindung, ein Dentalmaterial zur 
Verfugung zu stelien, bei dem die oben beschriebeneh Nachtaile der bisher 
bekannten Materialien vermieden werden konnen. * 



5 ErfindungsgernSS wird dlese Aufgabe gelSst durch ein Dentalmaterial enthaitend 
. mindestens eine Substanz, deren bakteriostatische und/(oder bakterlzide 
Wirksamkeit in Gegenwart intraorater Mikroorganlsmen ausgebildet wird. 

Der Elnsatz elner derartigen Substanz in einem Dentalmaterial fuhrt zu elher orts- 
10 und zeitspezifrschen bakteriostatischen und/oder bakteriziden Wirkung durch die 
Freisetzung eines Wirkstoffs. Dies bedeutet, dass durch die Substanz der Wirkstoff 
zunSchst in einer Inaktiven Form in dem Dentalmaterial vbrgehalten wird. Die 
Herstellung, Verpackung, Versand sowie die Lagerung des Dentalmaterials erfolgt 
mit der Substanz. Der Wirkstoff liegt somrt in einer inaktiven Form vor. Auch bei der 
1 5 Verarbeitung des Dentalmaterials kann der Wirkstoff in dieser Form vorliegen. 

Zusatziich kann die in dem Dentalmaterial enthaltene Substanz auch eine initial© 
bakteriostatische und/oder bakterizide Wirkung aufweisen, die sich belspielsweise 
gleich bei der Verarbeitung entfaltet. 

20 • 

Erst bei. einer aufgrund SuBerer Umstande gegebenen Notwehdigkeit, wie 
belspielsweise der Besiedelung der Mundhohle des Patienten mit pathogenen 
Mikroorganlsmen, bildet die Substanz ihre bakteriostatische und/oder bakterizide 
Wirkung aus, indern sie den Wirkstoff, freisetet Das gleiche gilt auch, wenn das 
25 Dentalmateriai wahrend der Verarbeitung am Patienten trotz Desinfektions- und 
SterilisationsmaBnahmen mit Mlkroorganismen z.B. am Verarbeitungswerkzeug Oder 
am Handschuh des Zahnarztes in BerQhrung kommt \ 

Besonders vorteilhaft ist hierbel, dass das Dentalmaterial, das die den Wirkstoff 
30 frelsetzende Substanz enthalt, den Patienten nicht beeinfiusst. Erst bei Ausbiidung 
der Wirksamkeit tritt die bakteriostatische und/oder bakterizide Wirkung des. 
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Wirkstoffs ein. Die Ausbildung der Wirksamkeit 1st dabei abhSngig vori der 
Gegenwart intraoraler Mikroorganismen. Hierbel 1st sie insbesondere abhanglg von 
der Gegenwart pathogener und/oder in der Mundflbra des Patienten unerwOnschter 
Mikroorganismen. 

5* , 

Es wurde festgestellt,/dass aufgrund der orts- und zeitspeziflschen Wirkung das 
erftndungsgemaBe Dentalmaterial seine bakteriostatischen und/oder bakterteiden 
Eigenschaften nur an den Stellen entwlckelt, an denen aufgrund der Gegenwart 
Intraoraler Mikroorganismen ein Bedarf an einer bakteriostatischen und/oder 

10 bakteriziden Wirkung besteht. Der Patient wird somit nur an den Stellen und nur in 
dem Umfang mit eihem Wirkstoff belastet, wie es aufgrund des Auftretens von 
intraoralen Mikroorganismen notwendig ist. Dies ist beispielsweise der Fail in dem 
ca. 20 \xm breiten Spalt zwischen einer Zahnrestauration und des gesuhden 
Zahnteils. Dieser sogenannte Randspalt kann zwischen einer ZahnfOllung, einem . 

15 Inlay, einem Onlay, einer Krone Oder BrQcke x bzw. der aus Zahnzement oder 
Bonding bestehenden Haftvermlttlerschioht und der gesunden Zahnsubstanz 
auftreten. Er bildet sich beispielsweise bei der Aushartung einer Kunststofffullung 
durch den polymerisationsbedlngten Schrumpt Dieser Randspalt wird in einem 
gewissen zeitlichen Abstand nach einer Zahnbehandlurig dft mit intraoralen 

20 Mikroorganismen besiedelt. 

Femer bildet sich der Wirkstoff erst im Bedarfsfall. Dies hat zur Folge, dass die 
Wirkstoffkonzentration nicht arrfanglich sehr hdch ist und zeitabhSngig naohiasst, 
sondem dass die Konzentration des aktiven Wirkstoffs dann am grSBten ist, wenn 
25 aktuell aufgrund der Gegenwart Und Vermehrung Intraoraler Mikroorganismen der 
Bedarf entsteht. Der Patient wird somit nicht einer dauerhaften Grundbelastung mit 
einem Wirkstoffausgesetzt. 

Dabei beruht die Ausbildung der Wirksamkeit beispielsweise auf einer Modification 
39 der Substanz 3 die durch enzymatische, physikalische, chemische oder biochemtsche 
. . Milieuanderung bewirkt wird. Eine solche Modifikation kann eine Anderung des 
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Mundmilieus durch Enzymsekretion der Mikroorganismen sein. Auch durch Lyse und 
die damlt verbundene Freisetzung von bestfmmten Substanzeo, wie z,B. Enzymeh, 
Metaboliten kann slch eine Milfeuknderung ergeben. Ferner kSnnen die in der 
Zeilwand, der Plasmamembran Oder im. peripliasmatischen Raum der 
5 Mikroorganismen. vorhandenen Enzyme auch unabhanglg vdn einer Sekretlon 
ch?mische Veranderungen Oder KonzentrationsverSnderungen jm Mundmllieu 
bewirken. ..■■'»•■ 

Denkbar ist auch eine Veranderung der physikaJischen Oder . chemischen 
10. Milieubedingungen, wie zum Beispiel des pH-Werts, der Salzkonzentration, der 
Temperatur oder ahnllches. Hierdurch wlrd eine Modifikatlon der Substanz durch x 
beispielswelse Hydrolyse, Umesteruhg, Veranderung der Konf iguration errelcht. . 

Besonders vorteilhaft an dem erfindur^gsgemaBen Dentalmaterial . ist, dass die 
15 Substanz in dem Bereich zwischen Dentin oder Schmelz .und Deritalrrraterlal 
angereichert urid/oder vorgehaiten werden kann. Wie bereits beschrleben, konnen 
sich beispielsweise bei einer FQIIung im Randspalt Mikroorganismen ansiedeln. 
Genau in diesen Fallen ist die Anwesenheit eines bakteriostatiechen und/oder 
bakteriziden Wirkstoffs in ausreichender Konzentration gewunscht, Bei dem 
20 erfindungsgema&en Dentalmateriai kann dies insbesondere aufgrund einer 
Anreicherung durch die Diffusion des Wirkstoffs in den Bereich zvyischen Dentin oder 
Schmelz und Dentalmateriai erreioht werden. Dabei ist es durch die zeit- und 
drtsspezffische Ausbildung des Wirkstoffs aus der Substanz gewahrleistet, dass der 
Wirkstoff in ausreichender Konzentration vorhanden 1st, urn einen 
25 Diffuslonsgradienteh zu erreichen* 

Zur Verhinderung der Diffusion der den Wirkstoff freisetzenden. Substanz aus dem 
Dentalmateriai heraus kann die Substanz entsprechend deriyatisiert werden. Ferner 
kann sie kovalent in das Dentalmateriai eingebunden werden, Durch diese 
30 MaSnahrnen kanh die Substanz in dem Bereich zwischen Dentin oder Schmelz und 
Dentalmateriai an der Oberflache des Dentalmate rials vorgehaiten werden und oils- • 
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lind zeitspezifisch aufgrund der enzymatlschen, physikalischen, chemischen Oder 
biochemischen Milieuanderung, ausgelost durch die intraoralen Mikroorganismen, 
~ . freigesetzt warden. . 

5 Dabei ist .es mSglich. dass die oils- und zeitspezifisch© Freisetzung der Substanz 
aus dem ; Dentalmaierial und die Ausbildung der Wirkearrtkett durch gleichartige oder 
unterschiedliche enzymatische, physikalische, chemische .oder biochemische 
. . Milieuanderung, ausgelost durch die intraoralen Mikroorganismen, bewirkt werden. 



10. 





Besondem vortellhaft ist es. wenn die Freisetzung der Substanz aus dem 
Dentalmaterial aufgrund enzymatischer Abspaltung erfolgt. 



Ferner kann die Substanz aufgrund elner Dertvatlsierung an der Diffusion aus dem 
Dentalmatsrlal gehindert werden oder in das Dentalmaterial kovalent eingebunden 

15 werden und in dem Bereich zwischen Dentin .oder Schmelz und Dentalmaterial an 
der Oberflache des Dentalmaterials vorgehalten werden ohne dass eine Freisetzung 
der Substanz erfolgt. Dabel kann die Ausbildung der Wirksamkeit auf eirier 
Modifikation der Substanz beruhen. die durch enzymatische, physikalische, 
chemische oder biochemische Miiieuainderungj ausgeldst durch die intraoralen 

20 Mikroorganismen, bewirkt wird, wobei eine Trennung vom Dentalmaterial nicht 
stattfindet, 

' Bel elnem derartlgeri Dentalmaterial kann die Ausbildung der Wirksamkeit ,ln 
mehreren Schritten erfolgen. Dies konnen beispielsweise gleichartige oder 
2S unterschiedliche enzymatische, physikalische,- chemische oder biochemische 
Mllieuanderungen, ausgelost durch die intraoralen Mikroorganismen, sein. 

, Ferner kann die Substanz auch nach der Modifikation und der darriit verbundenen 
Ausbildung der Wirksamkeit durch Derivatisierung an. der Diffusion aus dem 
30 Dentalmaterial gehindert bleiben oder in das Dentalmaterial kovalent eingebunden 
bleiben.. 
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FQr diese Zwecke besonders geeignete Substanzen umfassen belspielsweise 
Taurolidin, und Substanzen, die bei physiologlschem pH 6-7 ihaktiv vo.rliegen und be! , 
einer Versauerung, ausgeldst durch Stoffwechselaktivitaten von Mikroorganisrrten 
5 z.B. Freisetzung von Proptons&ure, Essigsaun?, Amelsensaure Oder Milchsaure, 
aktlviert werden. . . 

Befeplele fQr venwendbare Substanzen/Materiallen: 

10 Herstellung von Taurolidin: 

In der DE 195 15 976 CI wird die Verwendung von p-Azidoethansulfonylazid zur 
Herstellung von Taurinamid bzw, zur Herstellung von Taurolidin beschrieben. Femer 
1st in DE 197 08 872 C1 ein Verfahren zur Herstellung von 2-Aminoethansulfonyl- 
azidsaureadditionssalzen beschrieben/ die darin in bekannter Weise zu Taurolidin 

15 oder Taurultarti umgesetzt werden kdnnen. 

Beisplel 1 : ' , 

Abformmaterial auf Silikon-Basis 

'/ ■ . . * 

20 Zu dem kommerziell erMltlichen Standard-Sifikonabformaterial Dimension Penta H 
(Fa. ESPE Dental AG, Seefeld, Deutschl&nd) wurde Taurolidin gegeben, in dem 
sowohl in die Katalysatorpaste aid auch in die. Basispaste Taurolidin bis zu einem 
Endgehalt von 2, is % eingeknetet wurde. Durch den Taurolidin-Zusatz wurde weder 
das Abbindeyeitialten noch die Lagerstabilitat des Silikonabformmaterials beeinfluBt. 

25 Kreisrunde Probenkdrper mit und ohne Taurolidin-Zusatz wurden hergestellt und 
jeweils mit einem Tropfen einer Lactobacillus paracasii KulturlSsung versehen. Mit 
dem kommerziell bei Molecular Probes, Leiden, Niederlande erhaltlichen Kit zur 
Lebend/Tod-Bestimmung von Bakterien (LIVE/DEAD BacUght Bacterial Viability Kit) 
wurde die bakteriozide Wirkung des in der SHikonabformmasse befindlichen 

30 Taurolidin unter dem Fluoreszenzmikroskop (Axloplan 2, Fa. Zeiss) evaluiert. Die 



0(G3 Nr: 202743 von NVS:FAXG3.I0.0202/081527001277 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 10 von 21) 
rtum 20.1 2.02 08:50 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) Qbernahm Sendeauftrag 





20-DEZ-2002 09:17 UQN 3M ESPE AG ABT PSE fiN 0-08921952221 . S. 11/21 

m • 

P06-1 89/00 BC-TAU/DE 

.7- 

Siflkonabformmasse mlt Taurolidln zeigt© ca. 90 % weniger lebende Bakterien als 
die Silikonabformmase ohne Taurolidin-Zusatz. 

Beispiel 2: 
5 Abformmaterial auf Polyether-Baeis 

, Zu dem kommerzieil erhaltlichen Standard-Polyethenabfonmaterial Impregum Penta 
(Fa. ESPE Dental AG, Seefeld, Deutschland) wurde Taurolidln gegeben, in dem 
sowohl in die Kataiysatorpaste als auch in die Basispaste Taurolldin bis zu einem 
10 Endgahalt von 2,5 % eingeknetet wurde; Durch den Tauroildin-Zusatz wurde das 
Abbindeverhalten nicht beeinfluBt. Kreisrunde Probenkorper mit und ohne 
Taurolidin-Zusatz wurden hergestellt und jeweils mit einem Trppfen einer 
Lactobacillus paracasii Kulturldsung versehen. . Mit dem kommerzieil bei Molecular 
Probes, Leiden. Niederiande erhaltlichen Kit zur Lebehd/Tod-Bestimmung von 
15 Bakterien (LIVE/DEAD BaoLight Bacterial Viability Kit) wurde die bakteriozide 
Wirkung dee in der Silikonabformmasse befindlichen Taurolldin unter dem 
Fluoreszenzmikroskop (Axloplan 2, Fa. Zeiss) evaluiert. Die 1 Polyetherabformmasse 
mit Taurolidln zeigte ca. 90 % weniger lebende. Bakterien als die 
Polyehterabformmase ohne Taurolidin-Zusatz. 

20 . 

Beispiel 3: 

Abformmaterial auf Alginatbasis 

25 . Zu dem kommerzieil erhaltlichen Standard-Aiginat Palgat Quick (Fa. ESPE Dental 
Afa, Seefeld, Deutschland) wurde Taurolldin bis zu einem Endgehatt von 2 % 
gegeben. Durch den Taurolidin-Zusatz wurde das Abbindeverhalten des Alginats 
nicht beeinfluBt Kreisrunde Probenkorper mit und ohne Taurolidin-Zusatz wurden 
hergestellt und jeweils mit einem Tropfen einer Lactobacillus paracasii Kulturlosung 
30 versehen. Mit dem kommerzieil bel Molecular Probes* Leiden, Niederiande 
erhaltlichen Kit zur Lebend/Tod-Bestimmurig von Bakterien (LIVE/DEAD BacLight 
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Bacterial Viability Kit) wurde die bakteriozjde Wlrkung des In der Alginatmasse 
befindlichen Taurolidlns unter dem Fluoreszenzmikroskop (Axioplan 2, Fa. Zeiss) 
\ evaluiert. Die Alginatabfotmmasse mit Taurolldlri zelgte zw. 90 % und 95 % wenlger 
lebende Bakterien als die Alglnatabfomnmase ohne Taurolidin-Zusatz. 

5 

Beisolel 4: 
. FOIIungsmaterial auf Composit-Basis 

In das kommerziell eititltliche Cdmposit-FQIiungsmaterial Pertac II (Fa. ESPE 
10 Dental AG, Seefeld, .Deutschiand) wurde Taurblidin (< 42 urn) bis zu einem 
Endgehaft von 2,5 % elngeknetet. Durch den Taurolidin-Zusatz wurden die 
, physikaiischen Eigenschaften von Pertac II nu'r geringfQgig beelnfiuSt. Kreisrunde 
Probenkorper mit und ohne Taurolidin-Zusatz wurden hergestellt und Jeweils mit 
einem Trbpfen einer Lactobacillus paracasii KulturiSsung yersehen. Mit dem 
15 kommerziell pel Molecular Probes, Leiden, Niederlande erhaltlichen Kit zur 
Lebend/Tpd-Bestimmung von Bakterien (LIVE/DEAD BacLlght Bacterial Viability Kit) 
. wurde die bakteriozide Wirkung des im Glasionomerzement befindlichen Taurolidihs 
unter dem Fluoreszenzmikroskop (Axioplan 2, Fa. Zeiss) evaluiert. Der Composit mit 
Taurolidin "zeigte nahezu keine lebende Bakterien im Vergleich zu dem Composit 
20 ohne Taurolidin-Zusatz. 

Beisolel 5: 

Fullungsmaterial auf Compomer-Basis 

25 In das kommerziell erhaltliche Standard-Compomer Hytac II (Fa. ESPE Dental AG, 
Seefeld, Deutschiand) wurde Taurolidin (< 42 urn) bis zu eihem Endgehalt von 2,5 % 
eingebracht. punch den Taurolidin-Zusatz wurden die physikaiischen Eigenschaften 
von Hytac nur geringfQgig beeinfluBt. Kreisrunde Probenkorper mit und ohne 
. Taurolidin-Zusatz wurden hergestellt und jeweils mit einem Tropfen einer 
30 Lactobacillus paracasii Kuitiiriasung versehen. Mit dem kommerziell bei Molecular 
Probes, Leiden, Niederlande erh&Wicheri Kit zur Lebend/Tod-Bestfmmung von. 
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Bakterien (LIVE/DEAD BacUght Bacterial Viability Kit) wurde die bakteriozide 
• Wirkung des im Glasionomerzement befindlichen Taurolidlns . unter dem 
Fluoreszenzmikroskop (Axioplan .2, Fa. Zeiss) evaluiert. Der Compomer mit 
Taurolidin zeigte 95 % weniger lebende Bakterien Im Vergleich zu dem Compomer 
5 ohne Taurolidin-Zusatz. \ 

Beisplel 6: 1 . . 1 

FOIIungsmaterial auf Glasionomeizementbasis 

10 Zu dem kommerziell erhaltlichen Standard-Glasionomerzement Ketac Molar (Fa,. 
ESPE Dental AG, Seefeldi Deutschland) wurde zur pulvrigen Komponente 
gesiebtes Tauroiidin (< 42 urn) bis zu einem Endgehalt von 0,8 % gegeben. Durch 
den taurolidin-Zusatz wurden die physikalischen Eigensohaften von Ketao Molar nur 
geringfOgig beeinfluBt. Kreisrunde Probenkfirper mit, und ohne Taurolidin-Zusatz 
15 wurden . hergestellt und jeweils mit einem Tropfen einer Lactobacillus paracasii 
KuHurldsung versehen. Mit dsm kommerziell bei Molecular Probes, Leiden, 
Niederiande erhaltlichen Kit zur Lebend/Tod-Bestimmung von Bakterien (LIVE/DEAD 
BacUght Bacterial Viability Kit) Wurde die bakteriozide Wirkung des im. 
Glasionomerzement befindliohen Taurolidins unter dem Fluoreszenzmikroskop 
20 (Axioplan 2, Fa. Zeiss) evaluiert. Der Glasionomerzement mit Tauroildln zeigte ca. 
85 % weniger lebende Bakterien als der Glasionomerzement ohne Taurolidin- 
'' ' . Zu'satz. . 

Beisjajei 7: 
25 Provisorische FQIIungsmaterialien 

Zu dem kommerziell erhaltlichen Standardfullungsmaterial zur provisorischen 
Kavitatenyersorgung Cavit Lb (Fa. ESPE Dental AG, Seefeld, Deutschland) wurde 
gesiebtes Taurolidin (< 42 urn). bis zu einem Endgehalt von 2,5 % zugegegben und 
30 anschlieBend bis zur Homogenitat geknetet. Durch den Taurolidin-Zusatz wurden die 
physikalischen Eigensohaften von Cavit LC nur geringfOgig beeinfluBt. Kreisrunde 
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Probenkflrper mlt und ohne Taurolidin-Zusatz wurden hergestellt und jeweils mlt 
einem Tropfen einer Lactobacillus paracasil Kulturiosung versehen. Mlt dem 
kommeraiell bei Molecular Probes, Leiden, Niederlande erhSltllchen Kit zur 
Lebend/Tod-Bestlmmung von Bakterien (LIVE/DEAD BacLtght Bacterial Viability Kit) 
5 wurde die'bakteriozide Wirkung des Im Cavit LC befindlichen Taurolidins unter dem 
Fluoreszenzmikroskop (Axidplan 2, Fa. Zeiss) evalulert; Cavlt LC mit Taurolidin 
zeigte r.T. keinerlei lebende Bakterien. 

Beispiel 8; 
10 Glasionomerbefestigungszemente 

Zu dem kommerziell errialtlichen Standard-Glasionomerbefestigungszernent Ketac 
Cem (Fa. ESPE Dental AG, Seefeld, Deutschland) wurden zur pulverigen 
Komponertte geslebtes Taurolidin (< 42 pm) bis zu einem Endgehait von 2,5 % 

15 zugegeben und anschlieSend bis zur Homogenitat gemischt. Durch den Taurolidin- 
Zusatz wurden die physikalischen Eigenschaften von Ketac Cem nur gerlngfOgig 
beeinfluGt, Kreisrunde Prpbenkdrper mit und ohne Taurolidin-Zusatz wurden 
hergestellt und jeweils mit einem tropfen elner Lactobacillus paracasii Kulturiosung 
versehen. Mit . dem kommerziell bei Molecular Probes, Leiden, Niederlande 

20 erhaltlichen Kit zur Lebend/Tod-Bestimmung von Bakterien (LIVE/DEAD BacLight 
Bacterial Viability K'rt) wurde die bakteriozide Wirkung des im Cavit befindlichen 
Taurolidins unter dem Fluoreszenzmikroskop (Axioplan 2, Fa. Zeiss) evaluiert Der 
Qlasionomerbefestigungszement mit Taurolidin zeigte z.T; keinerlei lebende 
Bakterien. 

25 ' 

Beispiel 9: 

Bondingmaterial / 

In das kommerziell erhaitliche Standard-Bonding Visib-Bond (Fa. ESPE Dental AG, 

30 Seefeld, Deutschland) wurde Taurolidin bis zu einem Endgehait von 2,0 % 

» 

eingebracht. Durch den Taurolidin-Zusatz wurden die physikalisohen Eigenschaften 
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von Vlsio-Bond nur geringfQglg beeinfluSt Kreisrunde ProbenkSrper m*rt und ohne 
Taurolidin-Zusatz wurden durch Belichten von 400 ul Visio-Bond in einer 24ef 
Mikrotiterplatte nach Gebrauchsariweisung hergestellt. Die ausgehSrteten Plattchen 
wuiden entnommen und. Jewells mit eihem Tropfen einer Lactobacillus paracasii 
5 Kulturtosung versehen. Mit dem . kommerziell bei Molecular Probes, Leiden, 
Niederlande erhaltlfchen Kit zur Leber»d/Tod-Bestimmung von Bakterien 
(LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit) wurde die bakteridzide Wirkung des im 
Glasionomerzement befindlichen Taurolidins unter dem Fluoreszenzmikroskop 
(Axioplan 2, Fa. Zeiss) evaluiert. Die Bondingproben mit TauroHdin zelgten 90 % 
10 weniger lebende Bakterien im Vergleich zu 'den Bondingsproben ohne Taurolidin- 
• Zusatz. 
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Patentanspruche 

1 : Dentalmaterial enthaltend mlndestens eine Substanz, deren bakteriostatische 
5 und/oder bakterizide Wirksamkeit in .Gegenwart irrtraoraler Mikroorganlsmen 

ausgebildet.wird. 

2. Dentalmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Ausblldung der Wlrksamkelt auf einer Modlflkatlon der, Substanz beruht, die 

10 durch elne ^nzymatlsche, physikalische, chemische . oder biochemische 

Milieuanderung, ausgelSst durch die intraoralen Mikroorganlsmen, bewirkt 
wird, 

3. Dentalmaterial nach einem der AnsprQche 1 Oder 2, dadurch gekennzelchnet, 
15 dass die Substanz in dem Berelch zwischen Dentin oder Schmelz und 

Dentalmaterial angereichert und/oder vprgehalten vvird. . 

* . - 

4. Dentalmaterial nach einem der Ansprflche 1 bis 3, dadurch gekennzelchnet, 
. dass slch die Substanz durch Diffusion in den Bereich zwischen Dentin oder 

20 Schmelz und Dentalmaterial anrelchert. * 

5. Dentalmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzelchnet, 
dass die Substanz durch Derivatisierung an der, Diffusion aus dem 
Dentalmaterial gehindert ist oder in das Dentalmaterial kdvalent eingebunden 

25 ist und in dem Berelch zwischen Dentin oder Schmelz und Dentalmaterial an 

der Oberflache des Dentalmaterials ybrg'ehalten wird und dass die Substanz 
oris- und zeitspezifisch aufgrund der enzymatischen, physfkalischen, 
chemischen oder. biochemischen Milieuanderung, ausgelSst durch die 
intraoralen Mikroorganlsmen, freigesetzt wird, 

30 
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6. Dentalmaterial nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die orts- and 
zeitspeztf ische freisetzupg der Substanz und die Ausbildung der Wirksamkeit 
durch gleiohartlge Oder unterschiedlicha enzymatische, physikalische, 
chemische Oder biochemische Milieuanderung, ausgelost durch die 
5 . , intraoralen Mikrborganismen, bewirkt warden. 

.7. Dentalmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Freisetzung der Substanz aufgrund enzymatischer Abspaltuhg 
erfolgt. ■ 



10 




15 



8. Dentalmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Substanz durch Derivatisi e rung an der Diffusion aus dem 
Dentalmaterial gehindfert ist oder in das Dentalmatepal kovalent eingebunden 
ist und in dem Bereich zwisdhen Dentin oder Schmelz und Dentalmaterial an 
der Oberflache des Dentalmate rials vorgehalten wird und die Ausbildung der. 
Wirksamkeit auf einer Modifikation des Wirkstoffs beruht, die durch 
enzymatische, physikalische, chemische oder biochemische Milieuanderung, 

ausgelSst durch die intraoralen Mikroorganismen, bewirkt wird, wobei keine 

■ • • • ' 

Fr^isetzung der Substanz erfolgt. 



20 




9. Dentalmaterial nach Anspruoh 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausbildung der Wirksamkeit in mehreren Schritten durch gteichartige oder 
unterschiediiche enzymatische, physikalische, chemische Oder biochemische 
Milieuanderung, ausgeldst durch die iritraoralen Mikroorganismen! bewirkt 
25 wird. ... 



30 



10. Dentalmaterial nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Substanz nach Ausbildung der Wirksamkeit clurch Derivatisierung an der 
Diffusion aus dem Dentalmaterial gehindert blelbt oder in das Dentalmaterial 
kovalent eingebunden bleibt 



0<G3 Nr: 202743 von NVS:FAXG3.I0.0202/081527001277 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 17 von 21) 
rtum 20.12.02 08:50 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
rtraff: 21 Sftitefrrt ftmnfannpn 



4 



20-DEZ-2002 09:20 VON ■ 3M ESPEAG ABT PSE • RN 0-08921952221 S. 18/21 

P06-1 89/00 BC-TAU/DE 

-14- 




11. Dentalmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
■ dass es als Substanz Taurolidin enthalt. 

12. Dentalmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 1 1, enthaltend 

5 (a) 0,01 - 10 % einer Substanz, deren bakteriostatlsche und/oder 

bakterizide Wirksamke.it in Qegenwart intraoraier Mikrocrganismen 
ausgebildet wird, 

(b) 3 - 80 % einer polymerisierbaren Verbindung 

(c) 0,01 - 25 % Qbliche Initiatoren und/qder Besohleuniger und/oder 
10 Verzdgerer 

(d) 0 - 50 % Qbliche Hilfsstqffe 

(e) 0 - 90 % Qbliche Fullstoffe. 

13. Dentalmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 12, enthaltend 

15 (a) 0,1 - 5 % einer Substanz, deren bakteriostatlsche und/oder bakterizide 

Wiifcsamkeit in Qegenwart intraoraier Mikroorganismen ausgebildet wird, 

(b) 3 - SO % einer polymerisierbaren Verbindung 

(c) 0,01 - 25 % Qbliche Initiatoren und/oder Besohleuniger und/oder 
Verzdgerer 

20 (d) 0 - 50 % Qbliche Hilfsstoffe , 

(e) 0 - 90 % Qbliche FGIIstoffe, 




^14. Dentalmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 13, enthaltend 

(a) . 0,1 - 3 % einer Substanz, deren bakteriostatlsche und/oder bakterizide 
25 Wirksamkeit in Gegenwart intraoraier Mikiporganismen ausgebildet wird, 

(b) 3 - 80 % einer polymerisierbaren Verbindung 

(c) 0,01 - 25 % Qbliche Initiatoren und/oder Besohleuniger und/oder 
Verzdgerer 

(d) 0 - 50 % Qbliche Hilfsstoffe \ 
30 (e) 0 - 90 % Qbliche FQIIstoffe. 



\XG3 Nr: 202743 von NVS:FAXG3.I0.0202/081 527001 277 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 18 von 21) 
rtum 20.1 2.02 08:50 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubemahm Sendeauftrag 
itreff: 21 Seitefn} enrmfanaen 



20-DEZ-2002 09:20 UDN 3M ESPE ftG PlBT PSE ftN 0-08921952221 S. 19/21 

P06-1 89/00 BC-^K^Dt 

i 

-15- 



/ft 



16. Verwendung einer Substanz, deren baktbriostatische und/oder bakterizide 
Wiricsamkeit in Gegenwart Intraoraier Mikroorganismen ausgebildet wird, zur 
Herstellung eines Dentalmaterials. 

5 16. x Verwendung einer Substanz, deren bakteriostatische • und/oder bakterizide 
Wirksamkeit in Gegenwart intraoraier Mikroorganismen . ausgebildet wird zur 
Herstellung einer dentalen Abformmasse, eines dentalen FQIlungsmateriats, eines 
Glasionomerzements, eines dentaleri provisorischen Fullungsmaterials oder eines 
dentalen BondingmateriaJs. 

10 





, \ i ' ■ ——— 
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